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STANDAR KULIT BABI MENTAH BASAH 


PENDAHULUAN 


Btandar kulit mentah basah untuk babi disusun untuk dikomlndakata 20x. 
bagai pedoman dalam memperoleh kulit yang memenuhi syarat sebagai ba 
han baku utama industri perkulitan maupun untuk diproses sebagai ko- 
moditi ekspor. | | 1 


RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi Diakripsi, Klasifikasi, Persyaratan, Penandaan 
dan Pengemasan serta Pengambilan contoh. : in 


DISKRIPSI 


Kulit babi mentah basah adalah kulit yang diperoleh dari hasil poemo- 
tongan ternak babi, dimana kulit tersebut telah dipisahkan dari na, 
duruh bagian dagingnya serta telah dilakukan penggaraman. 


KLASIFIKAII £ 
Berdasarkan mutu kulit babi mentah basah dibagi dalam 3 (tiga) ting 
katan mutu, yaitu 1 


- Matu kulit” IT, 
- Matu kulit IT 
- Mutu kalit JII. 


PERSYARATAN 
5.1. Kriteris dan Spesifikasi. 
Betets DM wu # Berbiu khas kulit babi. : 


TA en 


aga 


5.2 


5.3. 


5.1.2. Warna dan Kerbersihan 3 


5.1.3 Bulu 2 
5.1.4. Ukuran kulit : 


5.1.5. Elastisitas 1 


5.1.b. Kandungan air s 


51,1. Cacat P) 


Bahan Pengawet. 
Bahan pengawet 3 Garam Na CL. 


Tehnik, Kontaminasi & Hygiene 
5.3.1. Tehnik, 


“2 
Merata, segar/cerah, tidak ada warna yang 
mencurigakan dan bersih 3 j 


Tidek rontok 3 


Dasar penentuan ukuran kulit diperguna— 
kan lembar kulit dalam cm / feetsguare : 


Cukup elastis 3 


- Kulit mentah segar, max 66 £, 
- Kulit mentah garaman, max 25 & : 


Mekanis $ Luka cembukan, goreaan/potong- 
an pisau dan-lain-iain 


Termis 1 Cap S karatan terkena api 3 
Parasit 3 Caplak, lalat dan lain-lain. 


- Kulit setelah dipisahkan dari karkas kemudian dibersihkan dari - 
sisa-sisa daging/lemak yang menempel pada kulit. ' 


- kemudian kulit diawetkan dengan penggaraman dengan dua cara 


yaitu 


5.3e1.1. Siatem pencelupan dalam Jarutin garam yat tu setelah" 
kulit dibersihkan kemudian dicelupkan kedalam larutan 
garam jenuh selama 4 24 jam, lalu ditiriakan kemudian 
ditaburkan kristal garam secukupnya untuk kemudian di . 
tumpuk pada tempatnya : | 


Sedot, sena 


bai 


5.3.3.2, Sistem penaburan Karan kristal yaitu setelah kulit dibersihkan 
lalu ditaburi kristal garas secukupnya untuk kemudian, di tumpuk , 
pada tempatnya. . i 2, 
Catatan 3: Penumpukan kedua cara Sesak ini diperhatikan — 


5.3.2, Kontaminasi. 


agar tumupukan kulit paling bawah diberi alas papan 
dan jangan mencuci kulit dengan air aebslun kulit di 
garami. Kulit siap untuk diproses lebih lanjut di in 
dustri penyamakan kulit. 


Tidak terkontaminasi oleh microorganisme dan serangga serta larranya | - 


5.3.3 Hygiene 


Tempat penyimpanan harus bereih dan mudah dikontrol 3 


5.4. Matu kulit 
Mutu kulit Is 


Matu Kulit II 3 


Matu Kulit III 3 


dengan ayarat berbau khas kulit babi, warna cerah bersih, 

cukup elastis, tidak ada cacat (lubang-lubang, penebalan ' 
kulit). Kandungan airnya pada kulit mentah segar max cek 
sedangkan pada kulit mentah geraman max 25 K | 


dengan syarat berbau khan kulit babi, varna tidak cerah, 
beraih, cukup elastis, terdapat sedikit cacat diluar dae 
rah punggung (oroupon) dan bulu tidak rontok. Kandungan 
airnya pada kulit mentah segar max 66 £ sedangkan pada 
kulit mentah garaman mar 25 £ 1 


dengan syarat berbau khas kulit babi, warna tidak cerah, ' 
kurang elastis, tidak utuh/banyak sekali osoat dan ada 
kerontokan bulu. Kandungan peda kulit mentah segar mar. | 
66 £ sedangkan pada kulit mentah garaman mar 25 K 


5.4.4. kfkir/Rejeot : menyimpang dari mutu I, II dan 1II. 


6. PENANDAAN DAN PENGEMASAN. 


bl. Penandaan. 


Penandaan pada kulit dilekukan berdasarkan klasifikasi mutu, yai 
tu £ | 
6.t.1, Matu kulit I3 


6.1.2, Mutu kulit IIj 
6.1.5. Matu kulit JII 4 


6.2, Pengemagan. 
Kulit dikemas berdasarkan klasifikasi mutu dengan memakai label 
yang berisi 4 nama pemilik, mutu kulit dan jumlah lembar kulit.- 


IT. PENGAMBILAN CONTOH DAN ANALISIS. 


Tet. Cara Pengambilan Contoh 3 
Untuk setiap mutu contoh (sample) diambil secara acak 5 $ ' dari 
jumlah lembar kulit atau mininal 1 (satu) jembar kulit : 


17.2. Petugas pengambilan contoh. - 
Penganbilan contoh dan pemeriksaan dilakukan cleh petugas yang di 
tatapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atau Pejabat yang di- 


tunjuk olehnya. 


T3 knalinsis 


Pemeriksaan organoleptik 3 Nomor 008 - MP '/ SPI - NAK .- 
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